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(54) POLYPROPYLENE RESIN EXTRUDED FOAMED SHEET, ITS PRODUCTION 
METHOD AND HEAT-MOLDING METHOD OF ITS EXTRUDED FOAMED SHEET 
(57)Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polypropylene resin foamed sheet, excellent 
in heat- moldability, having an apparent density of 150-750 g/L, and at a low cost. 
SOLUTION: The polypropylene resin extruded foamed sheet is composed of a mixture 
of a polypropylene resin (A) of 15-70 wt.%, having a melt-tension at 230°C of 10 cN or 
above, and a polypropylene resin (B) of 85-30 wt.%, having the melt-tension at 230°C of 
5 cN or below (wherein the polypropylene based resin (A) + the polypropylene based 
resin (B)=100 wt.%), wherein an apparent density is 150-750 g/L and an independent 
porosity is 50% or above. 
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